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Abstract of FR 2536337 (A1) 

Reinforcement for product in the fomi of composite sheet comprising a layer of synthetic material, such 
as polyvinyl chloride, bonded to each face of the reinforcement. This reinforcement is characterised in 
that it consists of a fiat paper-based product oomprising cellulose fibres, strong fibres such as glass, 
carbon, boron, polyamlde. aramid and similar fibres, at least one pulverulent filler and at least one 
binder and In that the proportions by weight of these different constituents are within the following 
ranges: - cellulose fibres: between 15 % and 30 %; - strong fibres: between 5 % and 30 %; - pulverulent 
fillers: not more than 50 %; - binders: between 5 % and 40 %. 
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Daui da la miso i disi^osftion du publio ds Is 
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praoddd d'ottsntion d'lBS tafia atmatm at son sppScBtlon i la 
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AnaiKure poiv pnidtt an 
ima ccGCt» db intiSba aptfWgqaa toBa <|iia du cWonsa da 
fphfwtitit, Cfo & dutyis f3ak da TamKraira 

CtiUa omtsmso eat arroa&tsds en ca qu'etia est form^e par 
la prodoft psp8t6s7 pfat compoitant dea fByas csBidDaqMai^ 
ctw {an89 rAatertea tto qua dea fibres da vsrra da 
caitana da bam d» polvianiid^ demrMa, ata, a moira una 
cterga pufcdnJ&Bflta d eo moina un Rant et en ca qua tea 
pitpWiJjRs an ^Ato db obs diffdrenis constituaida aont conh 
prnaa dsns tea fiBiodMUBa aaivantBa': 

- QbmcGOulosGiiasBiantrelSCi^etSOqb; 

- librosffisisiamss; entre5%et30^; 
charges pufvinxlentet : au ptos 50 4b; 

- Rants :6Am$% et 40 <Vb. ' 
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La preeent^ Invention concerne une araature pour pro- 
duito cooplexeo en fauiUea, ua proc§d5 d'obtentlon 
d'une telle armature, et I' application cello-oi i la 
realisation da tela prodiiita oasiplQx«3a en feulllee, no- 
tamfflant deatinSa i, recouvrlr dee sola et dea aura* 

On 6oana£t dopala longtenpa de& produltrs complexea en 
feuilles destmSa par axecple a I'isolatloa ou i la d§<- 
coration dea sola ou dea onira, ccnatttags d*une couche 
d'une moasse Bynthetiquo, gSnSralenent de chlorure da 
polyvinjle, ioprlato et varaia, dSpoaSe sur un aul^atra^ 
turn epaia fonh par un parton d*aaiaate. Ceipendaat, oa 
ealt que I'eaiante prSsente dee dangers pour la aante 
huiaaine« de sorte que I'on a cherchS 3l remplacar la car- 
ton d'euBiante par un autre autastratuia. 

C'eat ainsi que l*oa a d§j& song9 i aubatituar uzia cou- 
che d'une mouaae ayntbStique* Ssc^eoent en cUorure de 
polyvlnylep audit carton d*aiaiante. Ogn^ralemant, dana 
la prodult ooapleze en feulUea alnai ol)teaa» la aoxiaaa 
syuthStique oonatltuant la surfaoe d'uaure iaprlmSe et 
vernie eat du type chlioiquei tandla que la oiousae stu** 
tbetique oonstituant le snbatratum eat le plua aouvent 
du type meoanique* . 

On teX prodult en feuilles ooaplexea» oonpoaS preaque 
entiSreoent de aouaae trie rSalatante & I'usurei na prS- 
aenta cependant paa une atabilitfi dimanaloonalla soffi- 
aaofflent gruda, da sorte qu'll en rSaulte dea diffioal<- 
tSa lore de la pose at de I'usage du prodult. On a dono 
d§j& pena§ i. incorporsr una aroature & un taX prodult. 

Le pluQ aouvent, cette armature eat conatltuee par on 
voile de fibres de verre. Cependant i alcre que l^amlante 
peut Stire utlliaee dlreotement pour donner deo produlta 
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coispacte, roslliants pr^aeAtant un t9l'aap<9ct de 8ur~ 
face, l9 voile ftbree de verrs n^ceestte prealable- 
nient a son utilisation comziQ armature I9 boachags d98 
troua <iu*ll pr§8mt9 et le sarfa^ag? sea faces. Ua 

5 t9l bouchaee-surfa^a^^ 98t obteau au no/aa d*iui9 oa plu- 
Biaurs enduotlons de chlorura d9 pol^loyle dev&nt p4aS- 
tr^r profondSment & lUnteriaur du voile. ?ar suite, 
I' armature cooatltuSe par un voile de fibres de verre 
preparS par des endue ti one de ohlorare de pol^vinyle eat 

10 coftteuse* 

L*objet ds la prSaente invention eat done d*indiquar une 
araature relativement pen cofiteuse pouvant Stre utili-* 
aSat dans la fabrication de tele produite conplexea en 
feuilXeSy ea raapXaoeoent dea voilee de fibrea da verre 
15 liaprSs&Sa de coiichea de eurfa^a^ de chlorure de polyvi-- 
ayle. 

Tar ailleura, on connait dea produita papetiers plats » 
parfoie appelSa "ain^raux"^ oomportant des fibree oello- 
loeiques, des fibres rSsistantea (Tarra)» we ou plo;- 

20 sieurs cbarges pulvSndentes uinSralea (cralOy kaolin* 
eto.t.) oa orgaai<iu98 et m liaat. Btant donaS le prix 
elev§ do fibres celliiloai^nea et dea lianta et le f&lble 
pris des oharges pulverolentes aiaSroIee, des prooedSs 
. ont .St& dSvelopp6s poto* tendre S. augmenter, dane ces 

25 prodttits papetiere, autant qne possible, la teoaur en 
charge, (jusqQ*& 95 ^ en poida}, afin d'abaisaer le pins 
possible la teneur en fibres celluloaiques (moiaa de 
10 S^) at en lianta (noins do 10 0). On obtient alors des 
produits relativeaent bon marobS et prdeentaxit one bonne 

30 dtabllitS dinen8ionnelle» ainai qa'im bon Stat de aurfa- 

08. 
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On pourrait dono. aonger a utilieer un tol produit pape- 
tier plat pour aervir d* armature aux produlta oonplexas 
en feulUes nentionaea ci-desaus, an remplacement du 
voll© de fibres de verre. Cspendarit, si I'on utlllea una 
telle araature pour \m produit cooplexe de oe tjpa, on 
sa haurta a da noalireusda dlfflcolt&a. Sn effat» lora de 
la formation dea coucbao de aouaao Byntbatlque ear lea 
rac9a da I'aroiatarei oette derniera dSgage des bullaa 
(aurtout de \rapeur d*eaa) qui travarseat au aolxis cella 
deadltea couohea dSpoaeaa en dernier, en y oreuaant dee 
crater ea 9 rendaat le produit final iapropre i aon ooa- 
mar oo at a I^oaage a^'oa en attend. 

La prlaente invention a poor objet d' adapter ua tel pro- 
duit papetier plat charge a la realisation d^une armatu- 
re pour produita conplexea en fooilleSf afln de profiter 
du boa llaafi de aurfaoe d^une telle armature, ainai que 
de son prix do revleat avantageux et de ee ©tabilltS di- 
senalonneUOt tout en Svitant la formation de bullea 
dana lee couobes de mouase ayntliStique dSpoaSea ultfr* 
rieurenent. 

A cotte fin, eelon 1' invention, uae araatura pour pro- 
duit en feullle complexe coaportant ime ooucbe de matiS- 
re ayntbfitlqueo telle que du chlorore de polyvinyle, 
liSe i chaque face de 1* armature, eat reoarquable en. ce 
que ladite armature eat foraSe par uu produit papetier 
plat oooportant dea fibres celluloai^ueap de fibrea rS- 
eiatantea tellea que dea fibres de yerre, de carbonOp de 
bore, de polyamide, d'araaide, etc., au noioe une 
charge pulv6rulentc et au moins un liaat et ea oe que 
lea proportlona en poide de cea dlfflrents conatituanta 
aont oo&priaea dana .laa fourchettee auivaatee t 

- fibrea oelluloaiquea :entre et JSfi 
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- fibre© reaietaateB :entr8 5^ et JQjJ 

- ohargee pttlvSrulent8B:aa pine 505t 

- Hants 5 etttre 5* et 40?, , 



Oa a en ©ffet observe qu*une armature ayant une telle 
5 composition fioanait on bon liBQ§ da surface ot una ota- 
bilite dimensionnelle eattefaisante, tout en evltant la 
I'oriaatlOQ de bullest pSma pour des aroatores de falble , 
epaiaseur (correapondant par exeopla & un grammaae au 
?luB Sgal k 200 g/m2) pour leequellee la tendance & la 
foroatlon de bailee est plus iaportaate <iua pour lea 
10 araaturea de graaaage plus #lev§. On obtient alosl pour 
l^arniature le maxivun de cohSeioxi et le mioiaua de buL* 
lea. 

On reaar^uera q.u'una telle coapooltion, (jui correepond 
au conproDie recberchS par 1' laventiou eatre la stablU- 

15 t8 diaensionnellat I'aapeot de aurface, le coflt de re- 
Yient et la formation de bulled, est "inattendua" pour 
ua produit papetier plat ohargS normal, puisau'on y li- 
mite Xa proportion de charge I 30f et qLU'pa 7 utilise de 
grandee proportions de fibres celluloslquea at de 

20 liant8> ce qui eat 1' inverse do c» ^ui eat habituelle- 
aent reoberchS pour un tel produit papetier* 

O'ailleura, la proportion de liaots aSceesalra dans 
I'anaature selon 1' invention eet telleoent ijnportante 
(Itt'elle soulSve des difficultSs par formation de floes 

25 ae ae xaelangeant pas au raste de la bouillie papetiSre. 
AuBsii selon un aspect de la prSsente invention, on izb- 
hibe les constltuants fimulsifiante* d'une partie dudit 
liant (latex) de oorte que cette partie peut se coapor- 
ter alora comme une charge. Cette proportion de liaat 

30 neutraliaS peut reprSsenter lea 2/3 de la totality du 
liant utili8§. 



5 



2536337 



Una telle armature eelon 1' invention pout Stre utilisge 
direotejnont pour eervir 4e support aux dexcc couchea d© 
nattdre synthStlqua du prodult en feuille- conplexe, 
pendant, ll est alora avantageuac de souaettre ladlte ar- 
mature i una operation die aSchage, avant la formation 

5 desdltea coTiohes do oatiero eynthSticiue, afia d»6carter 
encore pXua la poeelbilitS de foroation de bullea lore 
dtt dSpdt desdltea couches. De prSfgrenoe, 1' application 
desditee couches de matlSre ayntliStiquo sur ladlte anaa- 
tura est ef feotu&e tout de suite aprda le aiphago et 

to avant le refroldiseeaent de ceUa-oip alora qua I'armaF- 
tura eat encore ohaude du fait de l»op8ration de sicha- 
ge. 

Ba var iante, 11 est possible de traitor les faoea de 
1* armature eelon 1» invention, avant fixation deadites 

15 couchea de aatidre synth^tique et aptSa une §ventuelle 
opSratlon de sScha^e^ avec une solution de couchage for^ 
msAt une tarrldre aux fiohangee lUuidea et gazeuz entre 
ladlte armature et I'extSrieur, tout en permettaat une 
bonae llaiaon entre X' armature et lesditea couches de 

20 matldre synthStlqiie. 

Avantageusemanti one telle solution de oouoha^e comporte 
une poudxe de la mime matldre syathStlaue (gSnfiralement 
du chlorure de polyvlnyle) que lee couches du prodult 
coaplexie en feulllei llSe par un latex qui peut even- 
2S tuellement atre constltu§ de cette matiSre synthStlque* 

Par aiUeurs, afin d'Svlter que 1* armature absorbe pins 
aisSment I'eau que les autros conatltuants da la solu- 
tion do oouoha$e» ce qui oorrespondrait k une veritable 
a§Qompo0itioa de eelle-el, 11 eat avahtageux de preirolr 
30 dans 1* armature un agent hydrophobe permettant de main- 
teoir I'hoaogfinSitS dee pellicules de couohage. 



6 



Z5S6337 



I. Xxemple de rSalleatlon d'uae araatmre daettnSe 3. re* 
cBYolr dee cottchea de chlornre da polyvlnyle aur cea 
dem faeea. sane InterDoaitlon d'me aolution de cott> . 
ehage^ 

5 Dans lin hydrapulpaw d*tuia capaQlte de 10 id7» oa Intr^- 
dult auodeaalvement s 

- 6000 1 d'oau 

- 120 ^ de pate de bols chlmlq^xie reffia§e & ?0'SR 

- 100 ^ d'h/drate d^aliuoiaa 

10 « 130 l:s de rSaia® catlonl^ae« oonnus cosHsarolalemaat 
soua le nom de URSCOLL H 1 11,5 S( de oatlSrea s3shfi3 

- 10,4 1 de aulfate d'aluBlae h 50 f 

- 47 leg de fibres de verre 

pais oa eo&plSte Weo I'eaa poor atteladre Xe vaaaaaa 

15 de 7 50O 1. " 

la p&te oationiaSe obteaue eat atoolcfie dana im cavler 
q^ol alliiiente en ooatiau la maolilne aprds a:rolr rSsigi 
dans uii premier rSaotaur aveo un latex ooanu ootoaareiar- 
lemeBt soiis le non de 2&00 x 138, pals dans ub aecoad • 
20 arec ua polySle^trolyte catioal^ue (par eseaple cel a t 
portont le aoot comserclal SUR80L&ff £121) qt tinaleffienifc 
aveo un polymSre anion! que, par exeia|ile e^Ial portaai iMt 
mm eonuseroial ACCUEAL Ot?0« 

lea doses InJectSes dass lea rfeoteure oost lea eM«aft> 

25 tea t 

V 

. Latex "2600 x 138" : 42 1 

- SURSOIAir LI 21* aUttS a 20 ^ t 52 1 

- AccoRAi; cxyo auufi & o,6 i i 
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Aveo la pate ou )>oullXi« ainsl obtenae, on forme un voi- 
le Dlnce quif i l*Stat sec^ correspond & on graouna^e * 
de I'ordre da 150 i 180 g/m^. Ce votla eet forteneat re- 
tioull en eecherle* 

* 

5 launSdlateoent i la sortie de la aecherla, on appll^ua 
sur cbaoune dee deuz faces de ce voile , una ooache de 
Biousse de olilorttre de polyvinyls at aucun cratSre de 
bolles n'apparait dane lesdltea'couohea de mouaaa. 

S&eaple de r§aliaation d'une armature destines i 
. ^0 recevolr dea couches de ohloriire de polyvlnvle snr ses 
deus faeest aana Intefpoaltlon d*nne solution da oou- 
obage. 

Dana un IxydrapuXpeur d'usa oapadtS de lOm?, on latro- 
dult success iTsaent, coons dans X'siteaple I ; 

15 - 6.000 1 d'eatt 

1 20 leg de pate de bols cblal^ raf f InSe 
« 100 leg dehydrate d'alumlne 

- 20 kg de orale 

80 leg de r Sains oatlonlque URECOZa; & 11,50 da aa- 
20 tlirea aScbea 

- 12 1 de sulfate d^alunlne & 50 0 

- 40 kg de fibres de verre 

^ 64 I de latex »260d z 138" 

- 60 1 de "3URC0LAJI K:12L" I 20 ^ 
25 - 45 1 de "ACCURAL C 130" & 0,6 0. 

Aveo la boulllle alnal obtenae, on foroe un voile lalncs 
qui, a l*etat seo, correspond & un grammage de l^ordre 
de 180 k 200 g/o^^ Ce voile est fortement rStlcule en 
sSoberle. 
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ImoSdlateaent a la aortic la sSoherie, on applique 
9ur chacun© des deux faces de ce voile, one couche da 
aouase de chlorure do polyvinyle at aacun oratere de 
\)ulle8 n^apparait dana lead! tea coaches de moudee. 

5 Illt Bxemple de rgaliaation d'une araaturg deatinSe a 
recevolr dee cbuchaa de chlorure de polyvinyle our aea 
deus facea, apr§8 eadactlon a I'aide d'tine golatlon de 
couchage. 

Dans utt hydrapulpeur d'one capaoitS de 10 m5, on intro- 
10 dult aaoeesalvement ; 

- 6000 1 d?eau 

- 73 kg do p&te da bola olilai^e blaacfaie 

• 132 1^8 de crale pul7§ruleiite 

- 9 1 d'oleate de soude i 20 ^ 

15 - 103 X de latoZf par exeisple celul connu sous la nm 
coDuneroiaZ "2600 x 138" (& 50 fi) 

* 30 1 de sulfate d'alimine & 50 

- 6 1 d*ttii agent oationisant^ tel q,Ufi celiU coanu soua 
le noQ ocmaerclal de ^^KlilSSIB" 

20 - 29 kg de fibres de verre^ ayant one longnanr da l*or- 
dre de 6 ma pour un diaaStre ooapria entra 9 et 
ISpnr puia on coapl§ta la booilUe aiaal obtenue 
}u9iiu'& 7700 1 an ajoutant de I'eau. 

L^olgate d*aluzaiae fona§ par rSaotlon du sxxlfate d*altir* 
25 aiae sur X'olSate de soude sert i aooroitre le careictSre 
hydropiioba de la feuille papetidre obtenue & partlr de 
oette boulllle, afin de faoillter one S7entuelle endoo- 
tion par \uie solution de couohage. 

Par alUeura, le sulfate d'aluoine r$agit aur lea cons- 
30 tltnants Smulsifiants des 103 1 de latex, de sorts que 



9 

C9liii«-cl est oatlonisS comae la .charge et se cooporte . 
come ell9» 

De fa^on oonnue« on fait ria^lr oette bottlllla catlcQl- 
a§e aveo im ou plualears pol/ileotrolyte et on alisiexite 
5 aveo elle la machine papetiere. 

Far exeople, aux 309 de matidrae adcbes da cette 
booilllla on ajoute : 

- 43 1 de latex »»2600 x 138» (a 50^) 

-* 110 1 de polyacrylaalde oationl^uep par ezemple oelol 
10 oonnn ooaserolaleaent sous Le nom de "ICieL" (S 20 9C},9t 

- 4? 1 d'lm agent anlonlquei tel ^ue celol connu cooner- 
olaleoeat sous la noa de **C 1}0° (a 0,6^}* 

Les dSblte de la bouillle et dee reactlfa sent regies 
pour \ZA graoaage de 150g/m2« La feuille papetlere eiinal 
15 obtenue passe dans la'sfteherlo de la saohine et eat la-- 
DSdlatement endULte sur sea deux faces d*une aolutlon da 
couohage* 

Pour obtanlr une telle aolutlon de oouchagOs on latro- 
doit dcuis un oSlangeur $ 

ZO - 53 1 d«eau 

• 70 kg de pottdre de otalorure de polyylnylet par exemple 
oelul connu ecus le aom oomaeroial da "VIXIE 3104** 

* 46 1 de polyacrylazalde auilonlqiiie (agent de retention) » 
par exesple celul connu aous le* nom cosnerolal de 

25 "1441" (a 4 7oo), et 

- 38 1 de latex da chlorure de polyvtnyle, par example 
oelui connu. oomnarolalement sous le nom de "GSOf 577" 
{& 60 ^ de natlSree aSches). 
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L'djctralt eeo 49 la solution est do 45 ^« 

L^anductlOTi de.la feaiXlQ papetidre 8$ch3e sat rgalisee 
avec lui foulard i deux rouleaux de fagon qua lea dfipSta 
de solution de couchage sclent de lOg/m^ • 

3 L'earoiature composite alnsi rSallaSe (feuille papetldre 
endulte de ses pellieules de couoha^e) eat alora prSte & 
etre endults de plastlsol aur cea deuz faces » pour la 
realisation dee couohaa de oatiere ayatbetique. Aprds 
5$liflcation» la rSslstance aa d§laDiiaafte du prodult en 

10 feuUle coBpleze ol)tenu est de I'ordre da 300 g/cm* 

IV> Bxcople de rSallaation d^une aramtare deetinSe il 
recevolr dea coaches de chlorure de polyytnrle snr eee 
a^jxx faces, aprSs eaductlon & 1* aide d'one aolatloa de 
ocuchage« 

15 Corns dans I'exeiBple III, oa Introdult dans on hydrapul- 
peur d'una capaolte de fO a? i 

- 6 000 1 d'eaa 

« 70 leg de p&te de tela l$g3reoent raffisSo a 25' SA 

- 100 kg de craie 
20 - ;$0 kg de aica 

- 6 1 d'allate de soude & 20 ^ 

- too 1 de latex "2600 X 158" i 50> 
-< 35 1 de sulfate d'alunlne & 50 ^ 

- 8 1 de "kyodne" 

25 - 25 kg de fibres de verre 

Aux 275 kg de oatidrea aSohsSp on ajoute : 

- 45 1 de latex "2600 x 138" 

- 110 1 de "KiaL" a 20 9( 



Z536337 



11 

- 45 1 4e "01.30" i 0,6 JJ. 

Lea dSbita de la boailli9 et des rSactlfa'sont r&siSs 
pour un gramnia^e vol sin de 200 g/m^. ta fonille papoti^ 
re tfbtenue passe dans Xa aecherjte da Xa aaoblna at est 
5 iQffiedlataaant endoJLte aur aaa deux facaa d'aaa aalutloa 
de QOQChage identl^a & celle de I'sxempla III. 

Ir'enductlos de la feullXe papetiira aech6e eat rSaliafo 
aveo xok foulard a dew rouleaux da iaqon que lea d§p&t8 
de aolution de eouobega aolent da iog/n^ « 

10 L' armature ooapoalte alnel rialiaSa (feuilla papatl&re . 
enduite de aaa pelUculea da bouohage} eat aXora prSte & 
itre eudulte de plastlaol aur cea deux facea^ pour la 
r§aJLleation dee couohea de zoatlere syntlidtique* Aprea 
. g§lifloatioa, la rSaietaoce au dSlanlnage du produit en 

15 fauilla complexe obteaa eat de l*ordra de 300 g/ca. 
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1.- Armature pour produit ea feuille cooplexe comportant une 
couche de oatl^ra synthettque, telle que du chlorure de po- 
lyvlnyle, li^e & chaque faise ds !■ armature, 
caractSrleee en oe qu'elle 'jet formee par un prodult pape- 
5 tier plat comportant dee fll>r03 cellulosiques, dee fibres r§- 
elstantee* au molna une charge pulverulent e et au molne un 
llant et en ce que lee proportions en poide de ces dlffgreata 
conetituante aont conprlsee dans loe fourohettea auivantea : 

- fUres pelluloslques i entre ISjS .'et JOJJ 
10 - mres rSsietantee j entre 55^ et '50jt 

- ohari^ea pulverulentea x au plus 50^9 

- liaata • entve 5fi et 40JJ» 

2— Armature seloa la revendlcatloa 1, 

ceractSrlaSe en ce quo sea faces aont reVetues d'une pelll- 
15 cule de couchaga formant une IwrriSre aux Sohangea gaseuz au- 
tre ladite armature et a»extSrleur, tout en paroettant une 
Tjonne liaison entre !• armature et lesdltea couches de aatlSre 
ajatL&tlque« 

Armature aeloa la rovendlcation 1, 
20 oaractSrlsee en ce que lesdltee peUioulea de couchage eont 
constltaSes d'uoe poudre de la m8me matl$re ayath§tique que 
leadltes oowhes, liSe par un latex. 

4".- Armatiure aelon IVun dea revendicatlons 2 on 3, 
earaetSrlsee en ce qu'elle comports un agent hydrophobe per- 
25 uottant do malntenlr l'homos§n§lt§ des pelllculea de coucha- 
ge. 
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Proc&li pour l*ol)t9ntioa dn 1/armature specific sous la 
reveudlcatlon 1» . 

oaraot^riaS en oe que I'oa rSalisa sur une oachlns papetllre 
une fauilXe coaportanti en poids : 

5 d9 15$ ai 30^ de fibres oelluloslauas 
» dd 5? & de fibres reeistantas 

aa plus 50)^ de charges 
- de a 401$ de lianta. 

5*-» ?rocedS selon la revendioation 3» 
iO oa.raot§rle§ en oe que l*oa InMbs los constituanta aoiulel- 

flaota d'une partie da ou des liants de sorte que cette partie 
33 ocaporte alore cosuae une charge* 

Froc$d§ selon la rereadication 6, 
caractirleS en ce que la proportion de llant aeutrallaSe eat 
aa molns lea 2/3 de la total! tS du on dee ILante utlliaee* 

8«- ProcSd§ selon l^une quelconque dea reveadications 5 & 7i- 
oaracterieS en ce que lea faces de la feullle papati&ra obte-* 
aue Bont traitSea par une solution de^ couebage foru&ttt use 
barrl<lre aujc echangea liquidea et gaaeux tout en peroietrtant 
20 une bonne liaison entre I'aroature et lea couches de natl^ 
synthStique du prcdult en feuille ooopleze* 

9.- ProcedS aelon la revendication 8, 

caraot6ri8& en ee que la solution de ocuchage ocnporte une 
poudre de la m§me natiire que lea ooueBrea da prcdult en feull-' 
25 Is coaplexai liSe par un latex. 
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10. - ProcSdS selon.la pevendicatioa 8, 

caracterlae en co que I'on ajoute 4 la feullle, lore da aa fa- 
brication 9ur la ioaohlna papatidr^i un agaat hydrophobs pour 
pdrmettre one edduotioa correote at hostogtee de la feoille pa- 
5 petlSre par la solution d9 coucbag9. 

11. - Application da I'arma-tur© opSoifi§e souo la rovetidtcatioa 
1 i Xa rSaXlaation d'un prodalt sn feullle complexa oomportont 
une cbucha de matiSra aynthStlctuey telle qua la cblorura da 
polyvlnyle, liie a ohaqas face da ladita aroature. 

10 12«- Application aelon la revendioation 11, 

caract§ri869 en ca que ladlt9 armature est soaaiae & tma ope* 
ration da sScha^e avant formation desdites couohes da matiSre 
synthStique. 

13** Application salon la reTandication lip 

15 oaraoterisSe en ce que que lea faces de ladlte aroatura sont 
traitSee, avant formation dasdltea couchea de oidtlire synthS-* 
tique, par una aolution de oouohage formant una barridre aux 
achan^es s^eux entra ladita arnatura et I'eztfirieurt tout en 
pernsttant une bonna liaieon entre 1* armature et leeditea eou- 

20 chea de matidrea ajrntJiStlquaB. 

U.-- Application ealon la rarendieation 13, 
oaraotSriaie en ce que ladita armature eat eonntlBe & une op5«- 
ration de sSchage avant traltement de sea faced par ladlte so- 
liaitlan de ooucha^e. 



